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@ Fallungstoeselsaure mrt hoher Struktur und Verfahren zu ihrer Herstellung. 



© Fallungskieselsauren, die durch folgende physikalisch- 
chemischen Stoffdsten gekennzeichnet sind: 



BET-Oberfiache 
nach DIN 66131 

DBP-Zahl 

Stampfgewicht 
nach DIN 53194 

"ALPINE-Siebruck- 
stand" > 63 urn 



m 2 /g 400-600 400-600 400-600 
% ~ 340-380 320-360 310-360 



g/i 



180-220 75-120 35- 70 



Gew.-% 25- 60 <0,1 



<0,01 



gleichzefrigen Zulauf von Wasserglaslosung und Schwelel- 
saure. unter anhahendem Scheren mh einer Ekato-Turbine 
uber die gesarme Fallzeit, durch 90 minutige Unterbrechung 
der Faliung von der 13. bis zur 103. Minute nach einer 
Gesamtfafidauer von 146 Minuten eine Kieselsaureendkon- 
zentratton von 46 g/l einslellt die Fallungskieselsauresu- 
spension 12*17 Stunden lang alters die Fallungskieselsaure 
mit Hitfe einer Fitterpresse aus der Suspension abtrennt, 
auswascht, der Filterkuchen mit Wasser und oder Saure zu 
einer Suspension rnh 10 - 16 Gew.-% Feststoffgehah verflus- 
sigt. anschlieSend sprGhtrocknet, und entweder gar nicht 
Oder mrt einer Querstrommuhle oder Strahimuhle vermahlt. 



Je nach Komverteilungskurve konnen diese Fallungskie- 
selsauren als Tragerkieselsauren fur Wirkstoffe aller Art, als 
Antiblockingmittel fur Polypropyien- und Polyathylenfolien 
als Verdickungskieselsaure in bestimmten potaren Syste- 
men, in denen pyrogene Kieselsauren wenig Verdickungslei- 
stung zeigen, als hochwirksame Mattie rungs mine I fur Lacke 
und als Katalysatortrager sowie als Isolationsmaterialien 
eingesetzt werden.. 

Die Fallungskieselsauren werden hergestellt, indem man 
in eine auf 40-42 a C erwarmte Vorlage aus Wasser unter 
Konstanthattung eines pH-Wertes im Bereich von 6-7 durch 
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10 Fallungskieselsauren mit hoher Struktux una Verfahren 
zu ihxex Hexstellung 



Untex der Stxuktux . einer Kieselsauxe ist ihxe Eigenschaft zu 
15 vexstehen, die den Grad und das AusmaB dex Zusammenlagexung 
ihxer Pximarteilchen zu Sekundaxteilchen, bzv. zu Tertiar- 
aggxegaten beschxeibt. Nach heute gultigen tJberlegungen , die 
die Chaxaktexisiexung dex Stxuktux von Furnace-RoSen betref- 
fen, laBt sich duxch die Anwendung dex Methode dex Brabender 
20 Absoxptionszahl ; nach CABOT auf Fallungskieselsauxen ein ein- 

deutigex Zusammenhang zwischen dex sogenannten Dibutylphthalat- 
Absoxptionszahl ( in ml/g odex %) und den Struktuxeigenschaf- 
ten aufzeigen (vgl. DE-PS 17 67 332, Spalte 2, Zeilen 45-64). 



25 Als Stand dex Technik sind Xieselsauretypen bekannt, die 

im Hinblick auf ihre Struktux von den noxmalen Kieselsauxen 
(Vexstaxkexfullstoffe ftix Gummi) mit duxchschnittlichem Stxuk- 
tuxmafi untexscheiden. 



30 ES handelt sich hiexbei um gefallte Kieselsauxen odex Kiesel- 
sauxegele, bei denen duxch besondexe Vaxianten des Txocknungs- 
pxozesses Pxodukte gebildet wexden, dexen Stxuk-tux als exhoht 
anzusehen ist. Hiexzu gehoxen die Aexogele (Ullmanns Enzyklo- 
padie dex technischen Chemie, III. Auflage, Band 15 , Seite 725/ 

35 194 9), die duxch iibexkxitische Entwassexung von KieselsSuxe- 
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Organo-Bydrogelen (DS-PS 2 245 767) bzw. durch S-fcrahlmabl- 
05 trocknung von Kieselsaurehydrogelen (DE-PS 10 36 220) ge- 
wonnen werden. Femer sind diejenigen Kieselsauren und Kie 
selsauregele, deren intermiscellare Fliissigkei-fc vor 
Trocknungsschritt aus organischen Losungsmitteln bzw. Ge- 
mi^chen solcher Losungsmittel mit Wasser besteht (DS-PS 
10 2 285 449, DE-AS 10 08 717, DE-PS 10 89 736) , aieser Gruppe 
zuzurechnen. Des weiteren zahlen dazu auch spruhgetrocknete 
Kieselsauren (NL-AS 65-02791, DE-PS 24 47 613) und schlieB- 
lich die durch Schemng erhaltenen Fallungskieselsauren 
(DE-PA F 14059 VI C/12i, DE-AS 10 00 793, DE-PS 17 67 332). 

15 

Die nachf olgende Zusammenstellung (Tabelle 1) enthSlt eine 
vergleichende ubersicht fiber die Produkte des Standes der 
Technik im Vergleich - zur "normalen" Fallungskieselsaure 



zoa 



20 Daten von drei verschiedenen erf indungsgemaBen Kieselsauren 
beigefSgt. Der Vergleich des Zahlenmaterials fSbart zu der 
Feststellung, daB es erf indungsgemaB iiberras chen derweise 
gelungen ist, hochstrukturierte. Fallungskieselsauren und 
Kieselsauregele mit einer Oberflache von mehr els 400 m a /g 

25 in Kombination mit einer DBP-Zahl von mehr als 300 % herzu- 



Die Erfindung geht von der Auf gabenstellung aus, Fallungskie- 
selsauren mit hoher DBP-Zahl von> 300% und gleiehzeitig hoher 

30 spezifischer Oberflache von>400 m 2 /g durch Umsefczung von. Al- 
kalisilikatlBsungen mit Saure und/oder saureartig wirkenden 
Stoffen herzustellen. Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, 
die mit obigen physikalisch-chemischen Kenndaten versehenen 
Fallungskieselsauren in verschiedenen, wenn auch gezielt fest- 

35 gelegten Kornverteilungsf ormen herzustellen. 
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Gegenstand der Erfindung sind Fallungskieselsauren, die 
05 durch folgende physikalisch-chemische Stoffdaten gekenn- 
zeichnet sind: 

BETIK3berflsche nach DIN 66131 nP/g 400-600 400.-600 400-600 
DEP-Zahl % 340-380 320-360 310-360 

Stanpfgewicht nacii DIN 53194 g/1 180-220 75-120 35- 70 
10 "^Pl^^ i^^^^ " y 63 Gew.% 25- 60 C 0,1 ^0 r 01 

Die physikalisch-chemischen Stoff parameter dieser erfin- 
dungsgemJLBen Fallungskiesels&uren unterscheiden sich somit 
von denen der hoher struktuxierten Fallungskieselsauren 
15 und Kieselsauregele, bzw. -aerogele durch hoher e BET-Ober- 
flJLchen in Kombination mit hohen DBF -Z allien. Je nach Kor- 
verteilungskurve sind diese Fallungskieselsauxen weit voile w 
anwendungstechnisch hochwirksame Tragerkieselsauren fiir 




20 fur Polypropylen- und Polyathylenf olien mit sehr guter 

Transparenz, Verdickungskieselsauren in bestimmten polaren 
Systemen, in denen pyrogene Kieselsauren wenig Verdickungs— 
leistung zeigen, hochwirksame Mattierungsinittel fur Lacke 
•arid brauchbare Katalysatortrager sowie Isolationsmateria- 

25 lien. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verf ahren zur 
Berstellung der erf indungsgemafien Fallungskieselsauren mit 
den f olgenden auf gef iihrten. physikalisch-chemischen Da ten: 

30 

BZSMDberflache nach DIN 66131 n?/g 400-600 400-600 400-600 
DBP-Zahl % 340-380 320-360 310-360 

Stanpfgewicht nach DIK 53194 g/1 180-220 75-120 35- 70 
-JiLPINE-Siebruckstaxid'^eS pro Gew.% 25- 60 £0,1 <0,01 



35 
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velches dadurch gekennzeichnet ist, daB man in eine auf 
05 40 - 42°C ervarmte Vorlage aus Wasser unter Konstanthal 
tung eines pH-Wertes im Bereich von 6 - 7 aurch gleichzei 
tigen Zulauf von Wasserglaslosung und Schwef elsaure , untex 
anhaltendem Scheren mit einer Ekato-Tuxbine uber die ge- 
samte Fallzeit, durch 90-minutige Unterbrechung der Falling 
10 von der 13. bis zur 103. Minute nach einer Gesamuf alldauex 
von 146 Minuten eine Kieselsaureendkonzentration von 46 g/1 
einstellt, die Fallungskieselsauresuspension 12-17 Stmaden 
lang albert, die Faliungskieselsaure mit Hilfe einer Filtex- 
presse aus der Suspension abtrennt, auswascht, den Filter 
kuchen mit Wasser und/oder Saure zu einer Suspension mit 
10 - 16 Gew.-% Feststoffgehalt verfliissigt und anschliefiend 

spriihtr ocknet . 

Die so erhaltene Faliungskieselsaure weist die physikali^ch- 
20 cbemischen Kenndaten gemaB Anspruch 1 auf. Diese Faliungs- 
kieselsaure kann mit einer Querstrommuhle vermahlen werden. 
Sie ^weist dann die physikalischen Kenndaten gemaB Anspruch 3 
auf. Wird die Faliungskieselsaure gemaB Ansprucb. 1 jedoch mit 
tels einer Strahlmuhle vermahlen, so weist sie die physiXa- 
lis ch-chemis chen Kenndaten gemaB Anspruch 5 auf." 

Die besonderen Vorteile des erf indungsgemaBen Verfahrens zur 
Herstellung der erfindungsgemafien Fallungskieselsauren, die 
sich giinstig auf die Wirtschaf tlichkeit des neuen Verfahrens 
• 30 auswirken, sine die folgenden: 

- Der im Vergleich zu Fallungskieselsauren mit hohen 
spezifischen Oberflachen hohe Feststof f gehalt im 
Filterkuchen mit 16 - 17 Gew.-% reduziert die 
Trockungskosten und damit den Energiebedaxf des 
35 Herstellverf ahrens . 
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— Die iaberrascbend niedrigen - Was chzeiten , die im 
05 Vergleich zu FaJLlungskieselsauren mit koben spe- 

zifischen Oberflachen bisher nicht beobacbtet 
wurden, bewirken, daB der Waschwassexbedarf niedrig 
ist und eine erhebliche Steigemng der Filter- 
pressenkapazitat zu erreichen ist. 

Die erf indungsgemaBen Kieselsauren sowie die Vexf aliren zu 
ihrer Berstellung werden anhand der folgenden Beispiele 
naher erlautert und beschrieben : 



15 



30 



35 



In einem 75 m 3 -Holzbottich , der als Fallbehalter dient und 
der mit einem MI G-B alk enriilrrwerk und einer Eka to— Setter tnzr— 
bine ausgeriistet ist/ werden 60 m 3 Wasser m±t einer Tempera- 
tur von 40*0 vorgelegt.. In diese Vorlage flxeBen gleicbzei- 
20 -tig mit einer Geschwindigkeit von 9,8 m 3 /h Iiandelsublicbes 
Wasserglas (Si0 2 . 26,8 Gew.-% Na 2 0 : 8,0 Gew.-%, Modul = 
3,35) und konzentrierte Schwef elsaure (96 %ig) mit einer Ge- 
schwindigkeit von 0,98 m 9 /h ein. Dabei wird die Saure Qber 
die Turbine zugesetzt, die mit Fallungsbeginn in. Betrieb ge- 
setzt wird. Wahrend dieser Zugabe wird der pE-Wert der Fall- 
vorlage bei 6,0 gehalten. Nach der 13. Fallminute — d.h- bei 
sich abzeichnendem Viskositatsanstieg - wi_rd die Zugabe von 
Wasserglas und Saure fur die Dauer von 90 Minuten lang unter- 
brochen. Wahrend dieser Dnterbrechungsphase wird weiter mit 
der Ekatoturbine geschert. Ab der 103. Minute wird die Zugab< 
von Wasserglas unter Einhalten der obengenannten Zugabege- 
schwindigkeiten und des pH-Wertes bis zur 146. Minute forge- 
setzt. Der Feststof f gehalt der Fallungs suspension liegt daxin 
4 6 g/1. Die Temperatur kann je nach auBeren Temperaturbe- 
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15 



20 



dingungen einen Wert von 42 - 49°C angenoimnen haben. Der End 
pH-Wert liegt bei 6,0. Insgesamt werden 9,1 m> Wasserglas 
und 0,91 m 3 Schwef elsaure umgesetzt. Die Suspension wird in 
einem Zwischenbehalter vor dem Abpressen 15 Stun den lang ge- 
altert. Im AnschluB an diese Alterungsphase wixd die Suspen- 
sion mittels 4 Filterpressen filtriert. Dabei betxagt die 
Fullzeit bei einem Enddruck von 3,3 bar 1 Stunde. Nach einer 
sehr kurzen Waschzeit von nur 1,5 Stunden stellt sich ein 
Leitfahigkeitswert des abflieBenden Filtrats von 1050 *S em, 
nach 4 Stunden Waschzeit ein solcher von 280 uS. Der Feststoff- 
gehalt des erhaltenen Filterkuchens liegt bei 16,5 - 17 Gew. % 
Er wird mit Wasser unter Einwirkung von Scherkraf ten verflus- 
sigt und weist danach einen Feststoff gehalt von 11 Gew.-% auf . 
im AnschluB an die Verf liissigung vird die Kieselsauresuspen- 
sion mittels einer rptierenden Scheibe zerstaubt und mit 
heifien Verbrennungsgasen getrocknet. 

Die Kenndaten des unvermahlenen Produktes 
belle 2. 



Beispiel 2 

25 Eine Fallungskieselsaure wird gemaB Beispiel 1 hergestellt. 
Dabei vird abweichend von Beispiel 1 die Altexungszeit auf 
eine Dauer von insgesamt 16 Stunden erhoht, was bei gleichex 
StrukturmaBzahl zu einer herabgesetzten BET-Oberf lache fuhrt 

30 Di e Kenndaten der unvermahlenen Kieselsaure finden sich in 
Tabelle 2 . 



-1 1- 
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Beispiel 3 



Die Herstellung der Fallungskieselsaure erfolgt gemaB Bei- 
spiel 1. Abweichend wird die Alterungszeit auf 13 Stunden 
lieral>gesetzt und gleichzeitig der Feststoffgelia.lt von 1 1 
auf 1 3 Gew . - % erhoht . 

Die Kenndaten der unvermalilenen Kieselsaure sind der Ta±>elle 2 
zia entnehmen . 

Beispiel 4 

Es werden die Bedingungen des Beispiels 1 eingehalten. Xredig- 
lich der Feststof f gehalt des zur Spriihtrocknung gelaxigenden 
verf liissigten Filterkuchens wird auf 12 % erliolrt. 
Die Kenndaten der unvermalilenen Kieselsaure f inden sich in 
Tabelle 2 . 

Beispiel 5 

Die Herstellung dieser Kieselsaure erfolgt gemaB Beispiel 1. 
Geandert wird nur die Alterungszeit von 15 auf 17 Stunden , 
Des weiteren wird der Filterkuchen mit wenig - ver dunnter Schwe- 
felsaure und wenig Wasser verfltissigt und die anfallende Sus- 
pension mit einem Feststof f von 16 Gew.-% zur Spruhtzrocknung 
gebracht. Die im Feststof f enthaltene freie Same wird durch 
Ammoniakgas neutralisiert 

Die Kenndaten der unvermalilenen Kieselsaure f inden sich in 
Tabelle 2. 

■ » 

Beispiel 6 

Die unvermahlene f spriihgetrocknete Kieselsairre des Beispiels 5 
wird auf einer ALPINE— Querstroimniihle vom Typ UP 630 vermah- 
len. Es resultiert ein Produkt, des sen physikalisch— cliemischen 
Daten in Tabelle 2 aufgefulirt sind. 
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05 Beispiel 7 



1 

wird mittels e 
. Die Daten 



erhal tene spr tihge tr ockne te FaJLlung skie se 1 
ALPINE -Querstxommuhle vom Typ UP 630 
ser Kieselsaure befinden sich in Ta- 



belle 2. 



10 



Beispiel 8 



Die gema.fi 



3 erhaltene unvermahlene, sprQhgetrocknete 
saure wird mittels einer M^PINE-Queristroiimiuhle 
^ vom Typ UP 63 0 veoiahlen. Die Kenndaten dieser Kieselsaure 
sind in der Tabelle 2 auf gef iiixrt . 



Die KieselsSure des Beispiels 1 wird mittels einer 
20 miilile vom Typ Microgrinding MC 500 vennalilen, dabed. 
Deistung von 100 kg/h bei einem Mahlluf tdruck von "7 
halten. Die Kenndaten dieser KieselsSure sind ebenf all 
Tabelle 2 auf gef iihrt. 



s in 



25 Beispiel 10 



Die Fallungskieselsaure gemaB Beispiel 5 wird nach MaBgabe 
der Bedingungen des Beispiels 9 lnf tstxahlvermahlen. Es 

in Tabelle 2 enthalten sind. 



30 



35 



Beispiel 1 1 ( Vergleichsbeispiel ) 

Dieses Beispiel zeigt die Uberlegenheit der erf indungsgemaBen 
Kieselsauren im Vergleich zu bekaimten hochoberf lachigen Kie- 
selsauren anband der verbesserten Filtrations- un-d Waschge- 
schvindigkeit auf Filterpressen. 
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Gemafi BE-AS 15 17 9 00 (Spalten 2/3 r Zeilen 53-68/1-7) wiora 
05 eine F£llungskieselscLure mit einer spezif ischen Oberflacbe 
von 670 m 2 /g hergestellt. 

Die Daten des Filtrationsvorganges zeigt Tabelle 3. 

Dort weir den diese Filtrationsdaten den Fi Iterations da ten der 
-JO erfindungsgemciBen Kieselsaure geroaB Beispiel 3 gegeniiberge— 
stellt* Diese weist eine annalxernd gleiche Leitf ahigkeit , 
die an der getrocknenten Fallungskieselsaure bes-tinunt vurde, 
auf • 

-15 Das Vergleichsbeispiel zeigt die uberraschend hotie Einspa— 

rung an Waschwasser und Filterpressenkapazitat- Das erf in dang s 
gemafi e Verfahren gestattet somit die Herstellung von Falltrogs— 
kieselsauren mit holier Oberf lache zu SuBerst wir-ts ciiaf t 1 i ch e n 
Bedingamgen . 

20 

Die physikaliscb-chemiscben Stoffdaten wie spezidcische BET— 
Oberf lache , DBP-Zahl und Stampf gewicht we r den xiach DIN-Metho- 
den bestimnrt. 

25 Die iLeitf ahigkeit in 4 %iger wassriger Dispersioan wird ge- 
mafi DE-OS 26 28 975, Seite 16 bestimmt. s 

Der "AlPINE-Siebriick stand" wurde wie folgt ermifctelt: 

Zur Bestiirimung des Siebriickstandes wird die Xieselsaure duxch 
3° ein 50 0 jx-Sieb abgesiebt, um eventuell vorhanderae Entluf tungs- 
knoten zu zerstoren. Dann werden 10 g des gesiehrten Materials 
auf ein bestimmtes Luftstrahlsieb gegeben nnd bei 200 mm Kas- 
sersaule-Dnterdruck abgesiebt. Die Siebung ist £>eendet r wenn 
der Rucks tand konstant bleibt, was meistens am srieself ahigen 

35 
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Aussehen zu erkeimen 1st. Zur Sicherheit siebt man noch eine 
05 Minute langer. la allgemeinen dauert der Siebvorgang 5 Minuten 
Bei eventuell sich bildenden Agglomeraten wird der Siebvor- 
gang kurz unterbrochen und die Agglomerate mit einem Pinsel 
tenter leichtem Druck zerstort. Nach der Siebung wird der 
Siebriickstand vorsichtig vom Luf tstrahlsieb abgeklopft und 

10 
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05 Filtration und Waschvorgang von hochoberf lachigen Kiesel 
gem5.fi DE-AS 15 17 900 una erf indungsgemaBer Kieselsa 



10 



15 




Spezif ischer 
Oberflache 
ro a /g 



Fallungskie 
gemaB DE-AS 



15 



aure 
17900, 



er f indung sgemSB e 




20 



25 



30 



Fiillzeit der 
Filterpr esse, 
Stunden 



Filterkuchen- 
Feststof fgehalt 

Gew.% 



LeitfSliigkeit 
der trockenen 
Kieselsaure 
\iS (in 4 %iger 
wassriger Phase 



) 



16 



800 




16,5 



ca. 1000 
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-Fallungskieselsauren mit hoher Struktur und Verfahren 
zu ihrer Herstellung 



Paten tanspriiche 

15 



1 . Fallungskieselsaure 




physikalisch-chemischen Kenndaten 




20 



nach DIN 66131 m 2 /g 400-600 

Zab.1 nach DIN 53601 % 340-380 

Stampfgewicht nach DIN 53 194 g/1 180-220 

-Siebriickstand" > 63 urn Gew.-% 25- 60 



25 



30 



35 



2. Verfahren zur Berstellung der Fallungskieselsaure 
foigenden physikalisch-chemischen Kenndaten: 

BET-Oberflache nach DIN 66131 m 2 /g 400-600 

DBP-Zabl nach DIN 53601 % 340-380 

Stampfgewicht nach DIN 53194 g/1 180-220 

"AIPINE-Siebruckstand" >63 nm Gew.-% 25- 60 

daduch gekennzeichnet , daB man in eine auf 40 °C - 42°C 
erwarmte Vorlage aus Wasser unter Konstauthaltung eines 
pH-Wertes in Bereich von 6 - 7 durch gleichzeitigen Zu- 
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lauf von Wasserglaslosung und Schwef elsaure , tinter aiihal- 
tendem Scheren iiber die gesamte Fallzeit, durch 90-mijrmtige 
Unterbrechung der FSllung von der 13. bis zur 103. Minute 
nach einer Gesamtf alldauer von 146 Minuten eine KieselsSure 
endkonzentration von 46 g/1 einstellt, die FaJL lung s3cie sel- 
-sauresuspension 12 - 17 Stunden lang altert, die FSllungs- 
kieselsSure mit Hilfe einer Filterpresse aus der Suspension 
abtrennt, auswascht, den Filterkuchen mit Wasser und/oder 
Saure zu einer Suspension mit 10-16 Gew.-% Feststoffge- 
halt verflussigt und anschlieBend spriihtrocknet . 

3. FallungskieselsSure gekennzeichnet durch die folgenfien 
physikalisch-chemischen Kenndatenr 



BET-Oberf lache* nach DIN 66131 m 2 /g 400-600 

DBP-Zahl nach DIN 53601 % 320-360 

Stampfgewicht nach DIN 53194 g/1 75-120 

• , ALPINE-Siebruckstand• , > 63 um Gew.-% i 0,1 

4 m verfahren zur Berstellung der Fallungskieselsaure m±t den 
folgenden physikalisch-chemischen Kenndateni 

BET-Oberflache nach DIN 66131 m 2 /g 400-600 

DBP-Zahl nach DIN 53 601 % 320-360 

Stampfgewicht nach DIN 53194 g/1 75-120 

"ALPINE-Siebruckstand" > 63 p.m Gew, -% ^0,1 

dadurch qekennzeichnet , daB man nach Anspruch 2 verfahrt 
und die Fallungskieselsaure im AnschluB an die Sprubtrock* 
nung auf einer AlaPINE-Querstromralihle vermahlt. 
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plxysiXalisch-c: 




Kennda-ten: 





10 



^ niebt DIN 66131 

BET-Oberfl^e 



m 2 /g 
% 

gA 

Gew . - % 



400-600 
310-360 

35- 70 
<0,01 




^1 -1— Wk*""*' 





na cb DI» 66131 



m 3 /g 



400-600 




nach Die => _ _ w . _% 



35- 70 
£ 0,01 



* flafi roan nacn 

txocKnung aui 



2 ve 
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© Faliungskieselsaure mit hoher Struktur und Verfahren zu ihrer HersteUung. 

@ Fallungskieselsauren, mit definierten physikalisch- 
chemischen Stoffdaten, insbesondere hones BET-Oberflache 
nach DIN 66131 und DBP-Zahj nach . DIN .53601 , 
Dibutylphylitalai-Absorptionzahl werden hergestellt, indem 
man in eine auf 40-42°C erwarmte Vorlage aus Wasser unter 
Konstanthatxung eines pH-Wertes im Bereich von 6-7 durch 
gleichzeitigen Zulauf von Wasserglaslosung und Schwefel- 
saure, unter anhaltendem Scheren mit einer Ekato-Turbine 
uber die gesamte Fallzeit, durch 90 minutige Unterbrechung 
der Fallung von der 13. bis zur 1 03. Minute nach einer Gesamt- 
falldauer von 146 Minuten eine Kiesselsaureendkonzent ra- 
tion von 46 g/l einstellt, die Fallungskieselsauresuspension 
12-17 Stunden lang altert, die Faliungskieselsaure mit Hilfe 
einer Filterpresse aus der Suspension abtrennt, auswascht, 
den Filterkuchen mit Wasser und/oder Saure zu einer Sus- 
pension mit 10-16 Gew,-% Feststoffgehalt verflussigt, 
anschiie&end spruhtrocknet, und entweder gar nicht oder mit 
einer Guerstrommuhle oder Strahlmuhle vermahtt. 
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